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Ofenfenster 

Es wird ein Ofenfenster, insbesondere fur Mikrowellen- 
ofen vorgeschlagen. das eine transparente, leitfahige Be- 
schichtung (2) aus einem Indiumoxid-Zinnoxid-Gemisch 
oderZinnoxid enthalt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Ofenfenster, insbe- 
sondere fur mit Mikrowellen beheizte Ofen, gemaB dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs L Unter Ofen sollen 5 
auch Herde und andere Einrichtungen zum Erhitzen 
von Gegenstanden verstanden werden, die mit Mikro- 
wellen arbeiten, kombinierte Warmequellen haben, wie 
zum Beispiel Heizstabe, Umluftanlagen oder andere 
thermische Beheizungen. 10 

Die in kombinierten Mikrowellen- und thermisch be- 
heizten Ofen auftretende Mikrowellen- und Warme- 
strahlung muB aus Sicherheitsgriinden und zur Minimie- 
rung von Energieverlusten am Durchtritt durch das 
Sichtfenster des Ofenraumes gehindert werden. Bei be- 15 
kannten Mikrowellenherden ohne thermische Behei- 
zung wird die Mikrowellenstrahlung durch ein metalli- 
sches Gitter im Sichtfenster reflektiert beziehungsweise 
absorbiert, was die Sicht auf das Gargut behindert 

Bei einem Backofen mit thermischer Beheizung ist es 20 
bekannt (DE-GM 72 24 332), auf die Innenseite der 
Glasplatte der Backofentur eine Warmestrahlung re- 
flektierende, durchsichtige Goldschicht aufzubringea 

Aus der DE-OS 30 32 998 ist ein mikrowellenabsor- 
bierender Belag fur eine Ofentur bekannt, wobei sich 25 
jedoch das Fenster zusatzlich erwarmt 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Fen- 
ster fur Ofen, insbesondere fur mit Mikrowellen beheiz- 
te Ofen, vorzuschlagen, das eine gute Durchsicht ge- 
wahrleistet und sich nicht iibermaBig aufheizt 30 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost von ei- 
nem Ofenfenster mit den Merkmalen des Patentan- 
spruchs 1. 

Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstande 
von Unteranspriichen. 35 

Das Vorhandensein der erfindungsgemaBen Be- 
schichtung bewirkt, daB die Mikrowellenstrahlung vom 
Fenster zuruck in den Gerateraum reflektiert wird und 
dadurch dem Bestrahlungsgut zugef uhrt wird. 

Zugleich ist der Beobachter vor den Auswirkungen 40 
der Strahlung geschutzt. Je nach vorhandener Mikro- 
wellenleistung des Gerats genugt eine beschichtete 
Scheibe zur Reduktion der restlich transmittierten Mi- 
krowellenleistung auf ein zulassiges MaB oder es kon- 
nen zwei oder mehrere Scheiben verwendet werden. 45 
Weiterhin bewirkt diese Beschichtung eine Reflexion 
der Warmestrahlung in den Gerateraum, die dem be- 
strahlten Gut zugefuhrt wird und die Erwarmung des 
Sichtfensters durch Strahlungsabsorption reduziert, wo- 
bei auch Warmeverluste durch das Fenster verringert 50 
werden. 

Die leitfahige Beschichtung enthalt ein Indiumoxid- 
Zinnoxid-Gemisch oder Zinnoxid und hat bevorzugt ei- 
ne Dicke zwischen ca. 0,5 und 1 urn. 

Bei einem Ofenfenster mit einer Beschichtung, die die 55 
visuelle Transparenz urn hochstens 30% einschrankt 
und die einen maximalen Schichtwiderstand von 
10 Ohm (Flachenwiderstand On) aufweist, werden die 
Mikrowellen- und Warmestrahlen im Welleniangenbe- 
reich von 3 u.m bis 300 mm derart reflektiert, daB eine 60 
Resttransmission durch die Beschichtung hindurch von 
maximal —30 dB in diesem Wellenlangenbereich ge- 
wahrleistet ist. 

Bei einer Ofentur, die eine Scheibe hat, die auf jeder 
Seite eine Beschichtung tragt, oder bei einer Ofentur 65 
mit zwei oder mehr Scheiben mit mindestens je einer 
Beschichtung, die die visuelle Transparenz urn hoch- 
stens 30% je Beschichtung einschrankt und einen maxi- 
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malen Schichtwiderstand von 10 Ohm aufweist, werden 
Mikrowellen- und Warmestrahlung im Wellenlangenbe- 
reich von 3 u,m bis 300 mm derart reflektiert, daB eine 
Resttransmission durch die Beschichtung hindurch von 
maximal -60 dB in diesem Wellenlangenbereich ge- 
wahrleistet ist 

Eine Ausfiihrung der Erfindung wird anhand einer 
Figur naher dargestellL 

Die Figur zeigt eine perspektivische Darstellung ei- 
ner Scheibe. 

Die Scheibe 1 besteht aus einem fur die jeweilige 
Anwendung geeigneten Glas beliebiger Form und Dik- 
ke, das mit einer transparenten, leitfahigen Beschich- 
tung 2 aus Indiumoxid-Zinnoxid-Gemisch oder Zinn- 
oxid beschichtet ist. Die Dicke und die Leitfahigkeit der 
Schicht sind so gewahlt, daB sowohl Mikrowellen- und 
Warmestrahlung reflektiert werden und die restlich 
transmittierte Leistung je Scheibe — 30 dB nicht uber- 
steigt. 

Paten tansprUche 

1. Ofenfenster, insbesondere fur mit Mikrowellen 
beheizte Ofen, mit einer transparenten, leitfahigen 
Beschichtung, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Beschichtung (2) ein Indiumoxid-Zinnoxid-Ge- 
misch oder Zinnoxid enthalt 

2. Ofenfenster nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Beschichtung (2) die visuelle 
Transparenz urn hdchstens 30% einschrankt, wobei 
die Beschichtung einen maximalen Schichtwider- 
stand von 10 Ohm aufweist. 

3. Ofenfenster nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
gekennzeichnet durch eine Scheibe mit zwei Be- 
schichtungen oder durch zwei oder mehr Scheiben 
mit mindestens je einer Beschichtung. 
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